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COMPOSICION ADKCUADA PARA LA FABRICACION DB PLACAS DE 

DBS C RI PCI Q N 

5 

CAMPO DE LA INVENCION 

La invencion se refiere a una composicion para fabricar 
placas de silicato que pueden utilizarse como soporte de 
materiales constrictives o decorativos en la construccion, 
10 por ejemplo, en pavimentos, murales y techados . La inven- 
cion tambien se refiere a dichas placas de silicato y a su 
procedimiento de fabricacion. 

ANTECEDBNTES DE LA INVKNCIQN 

15 Es conocido en la industria de la construccion el 

empleo de soportes destinados a recibir otros materiales 
construct ivos o decorativos, por ejemplo, ladrillos, 
azulejos, terrazos, baldosines, etc., con el fin de 
construir murales, pavimentos o techados. 

20 La composicion de dichos soportes es muy variada, 

dependiendo del material a recibir, por ejemplo, yeso, 
cemento, mortero, etc. Asimismo, la forma de dichos 
soportes tambien es muy variada si bien, recientemente, 
predomina la forma de placas de tamanos y acabados varia- 

25 bles. 

Los soportes usados en la construccion deben tener 
algunas caracteristicas importantes, entre las que se 
encuentran que el material del soporte presente unas buenas 
propiedades de adhesion con el material que se va a 

30 depositar. Adicionalmente, seria ventajoso que el material 
constituyente de tales soportes tuviera un coeficiente de 
dilatacion similar al del material constructivo o decorati- 
vo que se va a depositar sobre el mismo. 

Aunque en la construccion se utilizan numerosos 

35 soportes, compuestos por diversos materiales, destinados a 
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recibir otros materiales, la industria de la construccion 
sigue demandando nuevos materiales utiles para la elabora- 
cion de soportes que proporcionen una buena base para la 
recepcion de otros materiales constructivos o decorativos, 
5 y que tengan las caracteristicas previamente mencionadas . 
El empleo de este tipo de soportes permitiria reducir el 
espesor del material construct ivo u ornamental a utilizar, 
lo que supondria una reduccion en los gastos de material y 
transporte del mismo a la vez que ejerce un efecto cons- 

10 tructivo u ornamental similar. 

La invencion proporciona una solucion a la necesidad 
existente que comprende el desarrollo de una composicion 
adecuada para fabricar placas de silicato que pueden 
utilizarse como soporte de materiales constructivos o 

15 decorativos en la construccion. La invencion tambien se 
ref iere a dichas placas de silicato y a su procedimiento de 
f abricacion. 

DBSCRIPCIQN PffTAT.T,ftT?A D B ^ I WV B WCIQ N 

20 La invencion proporciona una composicion adecuada para 

fabricar placas de silicato que pueden utilizarse como 
soporte de materiales constructivos o decorativos en la 
construccion, en adelante, composicion de la invencion, que 
comprende : 

25 

CQTTOQniente % en peso respecto al total 

silice 40-50 
cement o 20-35 
arena 5-10 
30 fibra de celulosa 4-8 

Todos los componentes son productos conocidos y pueden 
encontrarse facilmente en el comercio. 

La silice tiene, preferentemente, una superficie 
35 especifica comprendida entre 3.000 y 4.000 cm 2 /g. 
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El cemento, que puede ser un cemento de tipo Portland, 
tiene, pref erentemente, una superficie especifica compren- 
dida entre 2.500 y 3.500 cm 2 /g- 

Aunque puede utilizarse cualquier tipo de arena 
5 utilizado habitualmente en la construction, resulta 
ventajoso utilizar una arena silicea con un tamano medio de 
grano comprendido entre 80 y 100 micrometres {fim) . 

Las fibras de celulosa pueden proceder, en general, 
del proceso Kraft de tratamiento de la madera de, por 

10 ejemplo, pino, eucalipto, etc. En la realizacion particular 
del ejemplo preferente de esta invencion, las fibras de 
celulosa proceden de pino y eucalipto en una relacion, en 
peso, pino: eucalipto de 2/3:1/3. 

La composicion de la invencion tambien puede contener 

15 diferentes aditivos que contribuyen a mejorar la procesabi- 
lidad de la composicion de la invencion o las caracteristi- 
cas de la placa que puede ser obtenida, por ejemplo, 
agentes impermeabilizantes y agentes que aumentan la 
estabilidad dimensional de la placa. 

20 Como agente impermeabilizante puede utilizarse 

cualquiera de los impermeabilizantes organicos o inorgani- 
cos, y sus mezclas, habitualmente utilizados en la cons- 
truccion, por ejemplo, silicatos de sodio y potasio, 
estearatos, por ejemplo, estearatos calcicos, etc. En caso 

25 de que la composicion de la invencion incluya un agente 
impermeabilizante este puede estar presente en la composi- 
cion de la invencion en una cantidad comprendida entre 2 y 
4% en peso respecto al total de la composicion. 

Como agente que aumenta la estabilidad dimensional de 

30 la placa puede utilizarse cualquier compuesto capaz de 
reducir la humidif icacion de la composicion de la invencion 
y de la placa resultante, lo que contribuye a aumentar la 
estabilidad dimensional de la placa, por ejemplo, alumina, 
caolin, etc., y sus mezclas. La composicion de la invencion 

35 puede incluir uno, o mas, agentes que aumentan la estabili- 
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dad dimensional de la placa, en cuyo caso, cada agente 
puede estar presente en la composicion de la invencion en 
una cantidad comprendida entre 0 y 6% en peso respecto al 
total de la composicion. 
5 La composicion de la invencion puede obtenerse 

facilmente mediante la mezcla de los distintos componentes 
en las cantidades adecuadas. 

La composicion de la invencion es adecuada para la 
elaboracion de una placa de silicato, en adelante, placa de 

10 silicato de la invencion, que puede utilizarse como soporte 
de materiales constructivos o decorativos en la construc- 
cion. La placa de silicato de la invencion puede fabricarse 
facilmente en una maquina de tipo Hatschek. 

Por tanto, la placa de silicato de la invencion puede 

15 obtenerse mediante un procedimiento que comprende: 

a) conformar dicha placa en la forma deseada a partir 
de una pasta acuosa de una mezcla que comprende la composi- 
cion de la invencion, es decir, que comprende, en peso 
seco, 40-50% de silice, 20-35% de cemento, 5-10% de arena, 

20 y 4-8% de fibras de celulosa, opcionalmente junto con uno 
o mas impermeabilizantes y/o agentes que aumentan la 
estabilidad dimensional de la placa, 

b) comprimir la placa conformada en una prensa para 
reducir su espesor y aumentar su densidad, 

25 c) retirar la placa conformada de dicha prensa, y 

d) someter dicha placa conformada a un proceso de 
curado en autoclave. 

La placa de silicato de la invencion puede conformarse 
en forma de una placa plana, aunque, si se desea, tambien 
30 puede conformarse en otra forma, por ejemplo, en una forma 
ondulada . 

Durante el curado en autoclave de la placa conformada 
se produce la reaccion entre los componentes, en particu- 
lar, entre la silice y el cemento, con lo que se forma una 
35 matriz ligante. El cemento actua como aglomerante, la 
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silice como reactivo en el curado en autoclave para generar 
silicatos calcicos, las fibras de celulosa actuan como 
material de refuerzo y f ibra para conformar la placa en la 
maquina Hatschek y la arena. tiene como objeto reducir los 
5 movimientos de humidif icacion del producto lo que contribu- 
ye a aumentar la estabilidad dimensional de la placa. Esta 
accion aumentadora de la estabilidad dimensional se puede 
mejorar mediante la adicion de un agente adecuado, por 
ejemplo, alumina, caolin o sus mezclas. El caolin, ademas, 

10 mejora la procesabilidad en la maquina Hatschek y colabora 
en la impermeabilizacion del producto. Este objetivo se 
puede me j orar incorporando en la composicion uno o mas 
agentes impermeabilizantes . 

La placa de silicato de la invencion, obtenida 

15 mediante el procedimiento previamente mencionado, const itu- 
ye un objeto adicional de esta invencion. 

Una placa de silicato represent at iva de la invencion 
presenta, entre otras, las siguientes propiedades, densidad 
superior a 1,5 kg/dm 3 , una resistencia a la presion 

20 superior a 10 MPa (megapascales) y una variacion dimensio- 
nal entre el estado seco y el saturado del orden del 0,3%. 

La placa de silicato de la invencion es adecuada para 
su empleo en la construccion, en particular como material 
de soporte para la recepcion de materiales constructivos o 

25 decorativos, por ejemplo, azulejos, baldosas, baldosines, 
ladrillos, marmol, piedra, etc., con el fin de construir 
pavimentos, murales y techados. 

EJEMPLO P RBPBRBMTg 

30 Tal como indicado en la descripcion detallada las fibras de 
celulosa proceden de pino y de eucalipto procedentes de 
proceso Kraft; siendo el resto, silice; cemento Portland; 
arena silicea con tamaflo medio de grano entre 80 y 100 
micrometros (/xm) ; partes iguales de silicato sodico y 

35 potasico como impermeabilizantes; como estabilizadores 
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dimensionales caolin y, finalmente, alumina, en proporcion 
tres veces mayor que el caolin. 

La composicion, en porcentaje de peso respecto del peso 
total, es la siguiente : 

5 

Components % en peso respecto al total 

fibra de pino 4 

fibra de eucalipto 2 

sllice 50 

10 cemento 20 

arena 10 

caolin 6 

silicato 2 

alumina 6 

15 



20 



25 



30 



35 
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RBIVINPICACIQMBS 

1. Una composicion adecuada para fabricar placas de 
silicato, que comprende: 

5 

Componeht e % en peso yespectg al tQtel 

silice 40-50 

cement o 20-35 
arena 5-10 
10 fibra de celulosa 4-8 



2. Composicion segun la reivindicacion 1, en la que 
dicha silice tiene una superficie especifica comprendida 
entre 3.000 y 4.000 cm 2 /g. 

15 

3. Composicion segun la reivindicacion l, en el que 
dicho cemento es un cemento de tipo Portland. 

4. Composicion segun la reivindicacion 2, en el que 
20 dicho cemento tiene una superficie especifica comprendida 

entre 2.500 y 3.500 cm a /g. 

5. Composicion segun la reivindicacion 1, en el que 
dicha arena es una arena silicea con un tamano medio de 

25 grano de 100 micrometros (/un) . 

6. Composicion segun la reivindicacion 1, que compren- 
de, ademas, uno o varios aditivos seleccionados entre 
agentes impermeabilizantes y agentes que aumentan la 

30 estabilidad dimensional de la placa. 

7. Composicion segun la reivindicacion 6, en la que 
dichos agentes impermeabilizantes se seleccionan del grupo 
formado por impermeabilizantes organicos, impeztneabilizan- 

35 tes inorganicos y sus mezclas. 
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8. Composicion segun la reivindicacion 7, en la que 
dichos agentes impermeabilizantes se seleccionan del grupo 
formado por silicato de sodio y potasio, estearato calcico 
y sus mezclas. 

5 

9. Composicion segun la reivindicacion 6, en la que 
dichos agentes impermeabilizantes estan presentes en la 
composicion en una cantidad comprendida entre 2 y 4% en 
peso respecto al total de la composicion. 

10 

10. Composicion segun la reivindicacion 6, en la que 
dichos agentes que aumentan la estabilidad dimensional de 
la placa se seleccionan del grupo formado por alumina, 
caolin, y sus mezclas. 

15 

11. Composicion segun la reivindicacion 6, en la que 
cada uno de dichos agentes que aumentan la estabilidad 
dimensional de la placa estan presentes en la composicion 
en una cantidad comprendida entre 0 y 6% en peso respecto 

20 al total de la composicion. 

12 . Un procedimiento para la f abricacion de una placa 
de silicato, que comprende: 

a) conformar dicha placa en la forma deseada a partir 
25 de una pasta acuosa de una mezcla que comprende una 

composicion segun cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
11, en peso seco, 

b) comprimir la placa conformada en una prensa para 
reducir su espesor y aumentar su densidad, 

30 c) retirar la placa conformada de dicha prensa, y 

d) someter dicha placa conformada a un proceso de 
curado en autoclave. 



35 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



Interr nal Application No 

PCT/ES 99/00239 



tpcT^McT/eT CT ^Ce4B22/06 C04B7/00 CQ4B14/16 C04B26/10 



Aooofdtog to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC 



B. FIELDS SEARCHED 



Minimum documentation searched (classification system foUowed by classification symbols) 

IPC 7 E04C C04B 



Documentation 



searched other than minimum documentation to the extent that aueh dooumenta are included in the 



Electronic database 



consulted during the international search (name of data base and, where practical, seareh terms used) 



C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category' 



Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages 



Relevant to olaim No. 



WO 97 08111 A (HARD IE JAMES RES PTY LTD) 
6 March 1997 (1997-03-06) 

US 5 308 397 A (WHATCOTT BURTON K) 
3 May 1994 (1994-05-03) 

EP 0 599 458 A (PLASC0N TECH) 
1 June 1994 (1994-06-01) 

EP 0 384 898 A (SAND0Z AG ;SAND0Z AG (DE); 

SAND0Z AG (AT)) 

29 August 1990 (1990-08-29) 



□ 



Further document* are listed in the continuation of box C. 



m 



Patent family members are listed in annex. 



0 SpeoiaJ categories of cited documents : 

•A" document defining the general state of the art which is not 

considered to be of particular relevance 
*E' easier document but published on or after the international 

filing date 

V document whloh may throw doubts on priority claim(s)or 
which is cited to establish the publication date of another 
citation or other special reason (as specified) 

"O" document referring to an oral disotoaure, use, exhibition or 
other means 

a P a document published prior to the international, filing date but 
later than the priority date claimed 



T later document published after the international filing date 
or priority date and not in conflict with the application but 
cited to understand the principle or theory underlying the 
invention 

*X* document of particular relevance; the claimed invention 
cannot be considered novel or cannot be considered to 
Involve an inventive step when the document is taken alone 

*Y* document of particular relevance; the claimed invention 

cannot be considered to involve an inventive step when the 
document is combined with one or more other such docu- 
ments, suoh combination being obvious to a person slotted 
in the art. 

document member of ths same patent family 



Date of the actual completion of the international search 



7 February 2000 



Date of mafling of the international search report 

1 0. 03. 00 



i maifing address of the ISA 

European Patent Office, P.B. 581 8 Patentfaan 2 
NL-2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Authorized officer 



A. Amaro 



Form PCT/1SA/210 (Beoond -Meet) {July 1992) 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

Information on patent family member* 



jial Application No 

PCT/ES 99/00239 



Patent document 




Publication 




Patent family 


Publication 


cited in search report 




date 




memben» 


date 


WO 9708111 


A 

A 


AC AO 1 QD7 

00-03-199/ 


AU 


697348 B 








AU 


6697096 A 


19-03-1997 








CA 


2230189 A 


06-03-1997 








EP 


0846088 A 


10-06-1998 








JP 


11511110 T 


28-09-1999 


US 5308397 


A 


03-05-1994 


NONE 




EP 0599458 


A 


01-06-1994 


AT 


156224 T 


15-08-1997 






AU 


664483 B 


16-11-1995 








AU 


4866693 A 


14-04-1994 








CA 


2107288 A 


02-04-1994 








CN 


1094471 A 


02-11-1994 








DE 


69312648 D 


04-09-1997 








DE 


69312648 T 


02-01-1998 








US 


5601919 A 


11-02-1997 








ZA 


9307092 A 


22-04-1994 


EP 0384898 


A 


29-08-1990 


AT 


108754 T 


15-08-1994 






DE 


69010713 D 


25-08-1994 








DE 


69010713 T 


12-01-1995 








ES 


2057504 T 


16-10-1994 








HK 


214696 A 


13-12-1996 



Form PCT/ISAV210 (patent family annex) (July 1992) 



INFORME DE BUSQUEDA INTERNACIONAL 



Solielli N jternacfonal N* 

PCT/ES 99/00239 



B . SECTORES COMPRENDIDOS POR LA BUSQUEDA 


Documentaci6n minima oonsultada (atatema de otastfioaoton seguido do los aimfc 

CIP 7 E04C C04B 


►otos de olasificaoion ) 


Otra documentation oonsultada ademas de la doeumentaoion minima en la med 
la b usque da 


ida en qua tales documentoa forma n parte de los seotorea oomprendidos por 



A. CLASIFICACIONDE LA INVENCION 

CIP 7 E04C1/00 C04B22/06 C04B7/00 C04B14/16 C04B26/10 



Segun la clasincacion intemaoional de patentes (CIP) o segun la otasifioaofon nadonal y la CIP 



Base de dates electro nica oonsultada durante la busqueda intemaoional (nombre de la base de dates, y cuando sea ap! cable, terminos de busqueda 



C. DOCUMENTOSCONSIDERAOOS PERTINENTES 



Catogoria 0 kte r rt M oejoi 6n del document©, con incficaoibn, ouando se odeouado, de los pasajes pertinentes 



N°delas 
pertinentes 



WO 97 08111 A (HARD IE JAMES RES PTY LTD) 
6 Marzo 1997 (1997-03-06) 

US 5 308 397 A (WHATCOTT BURTON K) 
3 Mayo 1994 (1994-05-03) 

EP 0 599 458 A (PLASCON TECH) 
1 Junio 1994 (1994-06-01) 

EP 0 384 898 A (SANDOZ AG jSANDOZ AG (DE); 

SANDOZ AG (AT)) 

29 AgostO 1990 (1990-08-29) 



□ 



En la continuation del Recti adro C se reladonan 
documentoa edioionales 



HI 



Vease el Anexo de la famitia de patentes. 



* Categories espeeiaJes de dooumentos oitados: 

"A" dooumento que define el estado general de lateonloa, no 
con aide rado oomo particularmertto pertinente 

"E" dooumento anterior, publicado ya sea en la feoha de presen- 
taoion intemaoional o con posts no rdad a la mtama 

"L" dooumento que puede plantear dudas sobre retvindjoaokin(eB) 
de prioridad o que se otta para determiner la feoha de 
puttioaoion de otra wtao por una razon especial (oomo la eapeoinoada) 

'O* dooumento que se refiere a una drvulgacibn oral, a un em- 
pleo, a una expos ioion o a oualquier otro tipo de medio 

"P* dooumento publicado antes de la feoha de pre sen tao ton intemaoional, 
pero oon posterioridad a la feoha de prioridad reivindioada 



*T" dooumento ulterior publicado oon posterioridad a la feoha de 

presentati6n intemaoional o de prioridad y que no esta en oonflicto 
oon la soliortud, pero que se oita para oomprender el prinopio o la 
teorfa que oonatrtuye la base de la invencion 

"X" dooumento de particular importanoia; la invencion reivindioada 

no puede oonstderarse nueva o no puede oonsiderarse que impiique 
aotividad inventive ouando se con aiders el dooumento aisladamente 

"Y* dooumento de espeoial importanoia; no puede oonsiderarse que la 
invencion reimrindioada impiique aotividad inventive ouando el 
dooumento este oombinado oon otro u otros dooumentos, ouya 
oombinaoton sea evidente para un experto en ia materia 

"8T doc u men to que forma parte de la mlsma fa mi I lade patentes 



Feoha en la que se ha oonoluido efeotivamente la busqueda intemaoional 

7 Febrero 2G00 



Feoha de expedioion del presents informe de busqueda intern aciona] 

1 0. 01 00 



Nombre y direooi6n postal de la Admin Wraoj6n enoargada de la busqueda 
intemaoional E urQ pean Patent Offioe, P.B. 581 8 PatentJaan 2 

NL-2280 HV Rijswqk 

Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. 

Fax: (+31-70) 340-3016 



A. Amaro 



Fomiutano PCT/ISA/210 (aegunda hoja) (Julio de 1992) 



INFORMS DE BUSQUEDA INTERNACIONAL 

Informacibn sabre mwmbros do la farnttia da patantu 



Sollcllt tomaciona) N* 

PCT/ES 99/00239 



Documento de patente crtado 


Fechade 


Miembro(s) de la 


Fechade 


en el informe de busqueda 


publioacidn 


familia de patentes 


publioaoion 


WO 9708111 A 


06-03-1997 


AU 


697348 B 


01-10-1998 




AU 


6697096 A 


19-03-1997 






CA 


2230189 A 


06-03-1997 






EP 


0846088 A 


10-06-1998 






jp 


11511110 T 


28-09-1999 


US 5308397 A 


03-05-1994 


NINGUNO 




EP 0599458 A 


01-06-1994 


AT 


156224 T 


15-08-1997 






AU 


664483 B 


16-11-1995 






AU 


4866693 A 


14-04-1994 






CA 


2107288 A 


02-04-1994 






CN 


1094471 A 


02-11-1994 






DE 


69312648 D 


04-09-1997 






DE 


69312648 T 


02-01-1998 






US 


5601919 A 


1 1 AO 1 OA 7 

ll-OZ-199/ 






ZA 


9307092 A 


22-04-1994 


EP 0384898 A 


29-08-1990 


AT 


108754 T 


15-08-1994 






DE 


69010713 D 


25-08-1994 






DE 


69010713 T 


12-01-1995 






ES 


2057504 T 


16-10-1994 






HK 


214696 A 


13-12-1996 



Formularfo PCT/I3A/210 [mrmxo de tamOa dm 



i) (JuDo dm 1982) 



